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Abstract 



A plate or pipe shaped insulation material has an outer layer of a moisture resistant plastic film and an inner 
layer also of a moisture resistant material. Both layers are preferably formed of polyethylene film with low 
frictional characteristics. 

Between the inner and outer layers is an insulation layer consisting of a closed cell foam. The closed cell 
foam may consist of two layers, of which the outer layer has a fine cell structure and the inner layer has a 
coarse cell structure. The foam layers are pref. polyethylene. 

USE/ADVANTAGE - Pipe insulation. A closed cell structure prohibits water absorption when the outer 
protective layers are eventually damaged. Low friction in the inner layer allows the insulation to be moved 
with little damage. 
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(3) Isoliermaterial 

Ein Isoliermaterial in Rohr- oder Plattenform ist mit einer 
feuchiigkeitsundurchlassigen Au&enschicht aus einer 
KunststoHolie (1). einer Innenschicht (4). aus ebenfalls 
feuchtigkeitsundurchlassigem Material und einer zwischen 
der AuBenschicht und der Innenschicht angeordneten Isolie- 
rungseinlage gebildet. Die Isolierungseinlage besteht aus 
einem geschlossenzelligen Schaumstoff (2. 3) und die In- 
nenschicht aus einem Kunststotf (4) mit guten Gleiteigen- 
schaften. Die geschlossenzellige Schaumstoffschicht kann 
aus zwei Lagen aufgebaut sein. namlich aus einer inneren 
Lage (3) mit feinzelligem Schaumstoff und einer auBeren 
Lage (2) mit grobzelligem Schaumstoff. 




o 

CM 
CM 
CO 
O) 
CO 

UJ 

O 



BNSDOCID: <DE 3932291 A1_l_> 



BUNDESDRUCKEREt 



02.91 108 015/58 



7/60 



DE 39 32 291 Al 



l 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein IsoUermatenal I in Rohr- 
oder Plattenfonn, mit einer feucht.gke.isundurchUss.- 
gen AuBenschicht aus einer Kunststoffohe, einer Innen- 
fchicht aus einem ebenfalls feuchtigkeitsundurchlassi- 
gen Material und einer zwischen der AuBenschicht und 
der Innenschichtangeordneten Isolierungseinlage. 

Insbesondere be. fur Rohrleitungen bestimmte lso- 
liermaterialien aus Schaumstoff ist es bekannt. d.ese au- 
Benseitig mil einer Kunststoffolie zu versehen. um i die 
SuBere Oberflache des empfindlicheren Schaumstoff- 
materiales vor Beschadigungen zu schutzen. 

Aus der GB-A-9 55 960 ist bereits ein Isoliermateria 
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Schaumstoff nimmt namlich kcine Feuchtigke.t auf bzw. 
ist wasserundurchlassig. wodurch d.e lsoherungse.gen- 
schaften nicht nachteilig verandert werden. 

Die auBere Kunststoffschicht kann als Dampfsperre 
wirken und gleichzeitig auch entsprechend strapazierfa- 
hie ausgebildet sein. 

Als innere Schutzschicht mit entsprechend guten 
Gleiteigenschaften hat sich aus der Fiille der Moglich- 
keiten insbesondere Polyathylenfolie als besonders vor- 
teilhaft herausgestellt Polyathylenfolie ist daruber hin- 
ausauchnochsehrflexibel. «/.:,«., 
Eine sehr vorteilhafte und nicht nahehegende Weiter- 
bildung der Erfindung besteht darin daB der geschlos- 
senzellige Schaumstoff zweilagig aufgebaut ist. namlich 



"Tus der GB-A-9 55 960 ist bereits ein Isol.ermat n um* «g «SS^«3T&«ft« Schaumstoff 
bekannt, bei dem die AuBenschicht mit emem 15 ™ ™% u g mil gro bzelligem Schaumstoff. 

versehen ist. welcher mit einer Decksch.cht abgedeckt ""^"^Te A usgestaltung liegt fur das Isoliermaten- 
isu Als Isolierungseinlage wird 1 e.ne ernzige Schicht aus Ssch "in 4-Sc hichtenaufbau vor. Wahlt man dabe, 
Vlies, Kork. F.lz, einer Faserschicht oder dergL verwen- JWJ^Lhich zugewandte geschlossenzellige 
det. Bei diesem Dammstoff besteht d.e Gefahr emer die ^ „ it grlberen Zellen bzw. Poren, so 

Durchfeuchtung der «-Ue^g^ tmd d^nu erne 20 MjJ-jgj ^uflageflache bzw. die Verbin- 



uurcnieucmunB ». . s „~...~ <, 

wesentliche Reduzierung der Isoherungswirkung. Au 
Berdem sind die genannten Dammatenalien im allge- 
meinen auch relativ empf indlich g^gen Beschadigungen. 

Aus diesem Grunde ist in dem DE-GM 84 26 1 14 des- 
halb bereits ein lsoliermaterial in Rohr- und Streifen- 
form vorgeschlagen worden. das aus einer auBeren 
feuchtigkeitsundurchlassigen Kunststoffolie. einer mitt- 
leren Faserschicht und einer inneren Schaumstofi- 
schicht aus geschlossenzelligem Schaumstoff besteht 
_ . 3' ««ll Air trepen Feuchtiekeit 
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schicht aus ge^^^^if^Te^irteit 30 vorzugsweise ca. 0.1 mm. 
Durch diese Ausgesta.tung , soil d e £ £ » 



iCnaumSlOIISCnitm n»» 6" — •—■ , , .■ 

wird auf diese Weise die Auflageflache bzw. die Verb.n- 
dungsflache mit dem inneren gleitfah.gen Kunstttoff. 
z. B der Polyathylenfolie. kleiner. Damit wird auch die 
mogliche Reibflache geringer und die Gleiteigenschaf- 
ten des Isoliermateriales noch besser. 

Als ZellengrdBe haben sich folgende Werte als vor- 
teilhaft herausgestellt: 

Far den feinzelligen Schaumstoff: 
0,05 - 0.2 mm, 



Uurcn aiese Ausgt>i«uu"6 — 0 ,■ r= i„ 

empfindliche Faserschicht als m.ttlere Isoherungsemla 
ge von beiden Seiten gegen Feuchtigkeit geschutzt wer 
den, wobei durch den geschlossenzelhgen Schaumstoff 
auf der Innenseite auch noch eine entsprechende Wider- 
standsfahigkeit erreicht werden soil. 

Nachteilig bei dieser Ausgestaltung 1st jedoch. dab 
trotz der beiden Schutzschichten Beschadigungen der 
dazwischenliegenden Faserschicht nicht ausgeschlossen 
werden kdnnen. insbesondere bei Arbeiten am Bau. 
Kommt es jedoch an ii-gendeiner Stelle zu einem Zerrei- 
Ben oder auch nur EinreiBen einer der beiden die Faser- 
schicht abdeckende Schichten. so tritt in nachteiliger 
Weise die Durchfeuchtung der dazwischenliegenden 
Isolierungseinlage auf. . 

Nachteilig ist weiterhin auch, daB der geschlossenzel- 
liee Schaumstoff keine besonders gute Gleiteigenschaf- 
ten besitzu so daB nachtragliche PositionsSnderungen 
bzw Verschiebungen des Isoliermateriales nur schwer 
moglich sind. Dies gilt insbesondere fur lsoliermaterial, 
das uber Rohre geschoben werden soli und eine ent- 
sprechende Lange besitzt 

Der vorliegenden Aufgabe liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, die vorstehend beschriebenen Nachteile zu 
vermeiden. insbesondere Beeintrachtigungen der Isotie- 
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Fur den grobzelligen Schaumstoff: 
0,5-2 mm, 

vorzugsweise ca 1 mm. 

Ein GroBenverhaltnis von ca. 10:1 zwischen dem fein- 
35 zelligen und dem grobzelligen Schaumstoff hat sich in 
der Praxis als besonders vorteilhaf t herausgestellt. 
Als Material ist Polyathylenschaum besonders geeig- 

nC ln vorteilhafter Weise wird man die einzelnen Schich- 
40 ten des Isoliermateriales als Verbund herstellen, womit 
separate Verbindungsarten. z.B. gesonderte Kleb- 
schichten.entfallenkonnen. 

In einfacher Weise laBt sich em derartiger Verbund 
durch eine Flammkaschierung erreichen. Durch eine 
45 Flammkaschierung werden Verschmelzungen des Ma- 
terials an den Obergangen erreicht, womit ein fester 
Verbund geschaffen wird, und zwar ohne gesonderte 
Verbindungsmaterialien. 

Nachfolgend ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
so dung anhand der Zeichnung prinzipmaBig beschneben. 
Dargestellt ist bei dem Ausfuhrungsbeispiel em lso- 
liermaterial in einem 4-Schichtaufbau in Streifen- bzw. 
Plattenform. Selbstverstandlich kann das dargestellte 



nattentorm. ociu»iv C ioian«uw» ~ — « 

tenbzw. Positionsanderungen des Isoliermateriales zu bogen -^ aterial au& einer AuBe „ sc hicht. 

erleichtern. H a H,iroh eelosL die aus einer Polyathylenfolie 1 gebildet isl Darunter 

ErfindungsgemaB wird d.ese AufgabedtadurA getaat. JM _aus ^ y ^ m gesc hlossenzelligen 

daB die Isolierungseinlage aus einem geschtossenzell. ueg^ t erne e g darunterlie- 
gen Schaumstoff besteht und die *™' n ^}™ einem 60 J^we te S 3 aus ebenfalls geschlossenzelligem 

terTa^wtrzleine^aufgru^ S tS£S«swiedie A«h, 

nenschicht. eine gute Verschiebbarkett des l^ermat^ ^^"SSoffoUe. namlich einer Polyathylenfo- 

riales erreicht und zum anderen. w.rken s«:h eventueiie „ au s emer r^u ^ 2 

Beschadigungen des Ma "" a > e n \^ SJj S »2 s^lossenzelligem Schaumstoff auf beiden 

Je e n l ^^SSSS-Si Seiten iewfils durch eine stabile, gleichzeitig Jedoch He- 
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xible Schicht mit guten Gleiieigenschaften umhGllL 

Die Herstellung des Isoliermatcrials kann in emfacher 
Weise durch eine Flammkaschierung bei ca. 160 <~ er- 
foleen Hierzu werden die einzelnen Schichten uberem- 
ander gelegt, wonach die Flammkaschierung durchge- 5 
fuhrtwird. 

Patentanspriiche 

1 Isoliermaterial in Rohr- oder Plattenform mit ,o 
einer feuchtigkeitsundurchlassigen AuBenschicnt 
aus einer Kunststoffolie, einer Innenschicht aus ei- 
nem ebenfalls feuchtigkeiisundurchlassigen Mate- 
rial und einer zwischen der AuBenschicnt und der 
Innenschicht angeordneten lsolierungsemlage da- 
durch gekennzeichnet, daB die lsolierungsemlage 
aus einem geschlossenzelligen Schaumstoff (2, 3) 
besteht und die Innenschicht aus einem Kunststoff- 
material (4) mit guten Gleiieigenschaften. 
2 Isoliermaterial nach Anspruch I, dadurch ge- zo 
kennzeichnet daB das Kunststoffmaterial fur die 
Innenschicht eine Polyathylenfohe (4) isl 
3. Isoliermaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der geschlossenzelhge 
Schaumstoff zweilagig aufgebaut ist. namhch aus 25 
einer auBeren Lage (2) mit feinzelhgem Schaum- 
stoff und einer inneren Lage (3) mit grobzelhgem 

Schaumstoff. . n ^ 

4 Isoliermaterial nach Anspruch 3. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das GroBenverhaltnis zwischen 30 
dem grobzelligen und dem feinzelligen Schaum- 
stoff 5 bis 15 zu I betragL 

5. Isoliermaterial nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das GroBenverhaltnis zwischen 
dem grobzelligen und dem feinzelligen Schaum- 35 
stoff 10 zul betragL 

6. Isoliermaterial nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die ZellgroBe des feinzelligen 
Schaumstoff es 0,05-0,2 mm betragL 
7 Isoliermaterial nach Anspruch 6, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, daB die ZellgroBe des feinzelligen 
Schaumstoffes ca 0.1 mm betragL 

8. Isoliermaterial nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die ZellgroBe des grobzelligen 
Schaumstoffes 0,5 - 2 mm betragL 45 

9. Isoliermaterial nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die ZellgroBe des grobzelligen 
Schaumstoffes ca. 1 mm betragL 

10. Isoliermaterial nach einem der Anspruch el - 9, 
dadurch gekennzeichneL daB die AuBenschicnt (U 50 
die lsolierungsemlage (2, 3) und die Innenschicht (4) 
einen Verbund bilden. 

11 Isoliermaterial nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die AuBenschicnt (1), die lsolie- 
rungsemlage (2, 3) und die Innenschicht (4) flamm- 55 
kaschiert sind. 

12. Isoliermaterial nach den Anspruchen 1 - 1 1. da- 



durch gekennzeichnet, daB der geschlossenzelhge 
Schaumstoff (2, 3) aus Polyathylenschaum bestehL 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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